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Les couleurs pour illustrations en heliogravure 
(impression en creux) sont des couleurs depres- 
sion qui sechent par voie physique et que Ton pre- 
pare, comme on le sait, en dispersant ou en dissol- 
vant un constituant donnant la teinte, par exemple 
des pigments ou des colorants solubles, dans une 
solution de resines appropriees dans des solvants 
aromatiques ou dans des hydrocarbures aliphati- 
ques (cf. «Der Modeme Druck» [1956] , p. 585- 
588). 

Dans le cas des couleurs noires pour heliogra- 
vure la partic colorante est du noir de fumee. Selon 
la qualite du noir de fumee employe, les impressions 
obtenues ont des teintes plus ou moms brunatres. 
Pour obtenir un noir neutre ou tirant sur le bleu, 
on ajoute generalement de 1 a 10 % de pig- 
ments bleus aux couleurs noires d'heliogravure. On 
utilise par exemple des phtalocyanines, le bleu de 
Milori, des bleus alcalins sulfones et des colorants 
basiques bleus laques avec de 1'acide phosphotungs- 
tique. Ces constituants enjoliveurs ont Pinconve- 
nient de se disperser difficilement dans les couleurs 
d'heliogravure. 

Or, la demanderesse a trouve que les bases bleues 
de la serie de la triphenyl-rosaniline ainsi que les 
bases noires derivees de Paniline conviennent par- 
ticulierement bien pour cmbcllir lea couleurs noires 
destinees a 1'impression en creux d'illustrations, si 
on attaque ces colorants bases avec des cires dures 
acides naturelles ou synthetiques et qu'on mette 
les preparations ainsi obtenues, par fusion avec des 
resines appropriees solubles dans les couleurs d'he- 
liogravurc, puis broyage, sous une forme dispersa- 
ble dans des couleurs d'impression en creux. 

Les produits resultant de Pattaque des colorants 
bases avec des acides gras, surtout avec de Pacide 
oleique, tels que ceux qu'on utilise dans Pindustrie 
graphique pour ameliorer les encres noires pour 
Pimpression a la rotative, ne peuvent pas etre uti- 
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lises pour des couleurs d'impression en creux car 
ils traversent le papier tres rapidement pendant 
1'impression de ces couleurs de sorte que 1'impres- 
sion apparait aussi au verso. A cause de cela, ii est 
impossible d'imprimer la feuille des deux cotes. Par 
contre, les produits provenant de 1'attaque des colo- 
rants bases avec de la cire acide de lignite n'ont 
pas tendance, selon le procede de la presente inven- 
tion, a penetrer le papier pendant 1'impression. 

Les colorants d'cmbellissement obtenus selon la 
presente invention se distinguent par un pouvoir 
colorant extremement grand et, ainsi, par un ren- 
dcmcnt remarquable. A cet egard, ils sout nette- 
ment superieurs aux colorants d'cmbellissement uti- 
lises jusqu'a present. Ils ont en 'plus Pavantage de 
se disperser facilement dans des couleurs d'helio- 
gravure pour illustrations et, d'autre part, ils n'ont 
pratiquement pas tendance a floculer. 

Pour attaquer les colorants bases on les chauffe 
avec des cires acides naturelles ou synthetiques jus- 
qu'a ce qu'il se soit forme un melange fondu homo- 
gene. Les quantites de cires acides necessaires pour 
1'attaque doivent etre telles que les colorants se dis- 
solvent completement dans la masse fondue. Elles 
dependent surtout du colorant employe et de Pin- 
dice d'acide des cires. En general, on utilise au 
moins 0,7 partie en poids de cires acides par paitie 
en poids de colorant base. On prcfere les cires dont 
Pindice d'acide va de 100 a 140. Avec de telles 
cires, le rapport du colorant base a la cire est de 
preference, lors de 1'attaque, de 1 : 2 a 1 : 4. 

II convient d'incorporer les resines par fusion 
immediatement apres Pattaque (ou « dissolution ») 
des bases. A cet effet, on ajoute la quantite voulue 
de resine a la solution des bases et on chauffe ce 
melange jusqu'a ce que les resines aient fondu et 
qu'une masse homogene se soit formee. Pour obte- 
nir une bonne dispersabilite des solutions des bases 
dans les couleurs d'impression en creux, on broie 
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la masse fondue refroidie aussi finement que pos- 
sible. Lorsque, par la suite, on incorpore les prepa- 
rations ainsi obtenues dans les couleurs d'heliogra- 
vurc, la par tie resine est extraite par dissolution et 
le squelette resLanl, constitue par les colorants bases 
et la cire, s'effondre et pcut etre disperse finement 
dans la coulcur d'imprcssion en crcux. 

La quantite de resines necessaire pour faire fon- 
dre la dissolution des bases depend essentiellement 
de la dnrete des resines et des cires. Elle doit etre 
au moins assez grande pour que la masse fondue 
obtenue puisse etre broyee facilement, en raison de 
sa durete, en une poudre coloree finement divisee. 
En general, on utilise la resine a raison d'environ 
20 a 900 parties en poids pour 100 parties en poids 
du produit d'attaque des colorants bases. 

Comrne colorants bases a utiliser selon la presente 
invention pour la preparation des composantes 
d'embellissement on menlionnera par exemple les 
bases bleues de la serie de la triphenyl-rosaniline, 
telles que cellcs qui sont decritcs dans 1c brevet 
aHemand n* 1.098.652, ainsi que les bases noires a 
1'aniline, que Ton peut obtenir en faisant fondre 
de I'aniline et qui sont mentionnees dans le Colour 
Index, vol. 3 (1956) sous le n° 50.400. 

Comme cires acides naturelles ou synthetiques 
qu'on utilise pour 1'attaque (ou « dissolutions) des 
colorants bases, on mentionnera surtout des cires a 
base d'acides de Montan ou leurs melanges avec 
des alcools de cires et/ou des esters de cires (voir 
« Laboratoriumsbuch fur die Untersuchung tech- 
nischer Wachs-, Harz- und Olgemenges, de Fis- 
cher-Presting, 3 C edition [1958], p. 28, 51 et 181). 
On peut aussi envisager des cires synthetiques, sur- 
tout celles obtenues par copoiymerisation d'hydro- 
carburcs insatures, en particulier de Methylene, avec 
des acides insatures carboxyliques et/ou sulfoniques 
contenant moins de 6 atomes de carbone, cires qui 
sont mentionnees dans le brevet beige n° 611.102. 
On peut aussi employer des melanges de cires acides 
naturelles et synthetiques. 

Comme resines pour faire fondre les dissolutions 
de colorants bases on utilisera les resines solubles 
dans les couleurs d'impresion d'illustration en 
creux. Les resines de colophane modifiees par des 
phenols ou metallisees par exemple avec du calcium 
ou du zinc sont preferees. De telles resines sont 
decrites par exemple dans « Lackkunstharze », de 
II. Wagner et H. F. Sarx, 4" edition (1959), pages 
51-54 et 236. 

Les exemples qui suivent illustrent la presente 
invention sans aucunement en Hmiter la portee. 

Exemple 7. — On chauffe a 95° pendant 3 heu- 
res, en agitant, 20 g d'un colorant base de la serie 
de la triphenyl-rosaniline, preparee selon le brevet 
aHemand n° 1.098.652, exemple 4, avec 30 g de 
cire de lignite ayant un indice d'acide de 145, un 
indice de saponification de 116 et un point de 



goutte de 81 °C. Ensuite, on augmente la tempera- 
ture a 160 °C et on ajoute 50 g d'une resine de 
colophane modifiee avec du phenol ayant un 
domaine de fusion de 95-150 °C et un indice d'acide 
de 16. On agite doucement pendant 30 minutes, 
puis on laisse rcfroidir. La masse fondue solid ifiee 
est cassee en gros morceaux et ensuite broyee fine- 
ment dans un broyeur de laboratoire. On obtient 
une poudre colorante bleu fonce. 

Exemple 2. — On chauffe a 100° pendant 4 heu- 
res, en agitant, 22 g d'une base noire derivee de 
I'aniline C.I. 50.400 (cf. Colour Index, Vol. 3 
[1956]) avec 45 g de cire de lignite ayant un 
indice de 130, un indice de saponification de 150 
et un point de goutte de 83 °C. Ensuite, on aug- 
mente la temperature a 170 U C et on ajoute, pen- 
dant qu'on continue a remuer, 70 g d'une resine 
de colophane modifiee avec du phenol ayant un 
domaine de fusion de 140 a 155 °C et un indice 
d'acide dc 70. On continue a agiter pendant une 
demi-heure, apres quoi on laisse refroidir et on 
casse la masse fondue solidifiee en gros morceaux. 
Ces demiers sont broyes dans un broyeur de labo- 
ratoire. On obtient une poudre colorante noire. 

Exemple 5. — On chauffe a 85° pendant 2 heu- 
res, tout en agitant, 3 g d'un colorant base de la 
serie de la triphenyl-rosaniline, prepare selon le bre- 
vet aHemand n° 1.098.652, exemple 5, avec 20 g 
de cire de lignite ayant un indice d'acide de 115, 
un indice de saponification de 135 et un point de 
goutte de 78 °C. Ensuite, on augmente la tempera- 
ture a 170 °C et on ajoute, pendant qu'on continue 
a remuer, 35 g d'un colophonale de zinc d'un 
domaine de fusion de 120-150 °C et ayant un indice 
d'acide inferieur a 20. Au bout d'une heure, on 
laisse refroidir et on casse la masse fondue solidi- 
fiee en gros morceaux. Apres broyage on obtient 
une poudre colorante bleue. 

Exemple 4. — On chauffe a 100° pendant 2 heu- 
res et demie, 15 g d'une base de la serie du tri- 
phenylmethane CI. 44.045 B (cf. Colour Index, 
vol. 3 [1956]) et 5 g d'un colorant base de ia 
serie de la triphenyl-rosaniline, preparee selon le 
brevet aHemand n° 1.098.652, exemple 5, avec 30 g 
de cire de lignite ayant un indice d'acide de 115 
a 130, un indice de saponification de 135 a 155 
et un point de goutte de 78 a 83 °C. On augmente 
ensuite la temperature a 150 °C et on ajoute 10 g 
d'une resine phenolique modifiee a la colophane ct 
ayant un domaine de fusion de 95 a 150 °C et un 
indice d'acide de 16. Au bout de 20 minutes, on 
laisse refroidir et on casse la masse fondue obtenue. 
Apres broyage on obtient une poudre colorante 
noire. 

RESUME 

L'invention comprend notamment : 

1° Un procede de preparation de colorants des- 



tines a cmhellir les couletirs noiros d' heliogravure 
pour illustrations, procede selon lequcl on attaque 
des bases bleues de la serie de la triphenyl-TOsani- 
linc ct/ou des bases noires derivees de Paniline 
avec des cires acides naturelles ou synthetiqucs, on 
fait fond re ies dissolutions obtenues avee des resines 
solubles dans les coulcurs d'heliogravure et ensuite 
on broie finement. 

2° Des modes d'execution du procede specific 
sous 1°, presentant ies particularites suivantes, pri- 
ses separeinent ou en combinaison : 
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a. Lc rapport des colorants bases aux cires acides 
cstde 1 : 2a 1 :4; 

6. Les cires acides utilisees pour attaquer les 
colorants bases ont un indice d'acide d'au moins 30, 
de preference d'environ 100 a 140. 

Societe dite : 

FARBWERKE HOECIIST AKTJENGESELLSCIIAFT 
VORMALS MEISTER LUCIUS & BRONING 
Par procuration : 
J. Casanova (Cabinet Abmengaud jeune) 
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